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102507 98.Okt.2002 
Beschichtetes. nicht-plattchenformiaes Farbpiament. Verfahren zu seiner Herstelluna 

und seine Verwenduna 

Die Erfindung betrifft ein beschichtetes, nicht-plattchenfdrmiges Farbpigment, ein 
Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung. Die Erfindung betrifft auch 
Zusammensetzungen, die ein solches Pigment enthalten. 



Kosmetische Produkte enthalten haufig Pigmente, urn ihnen ein farbiges Aussehen 
zu verleihen. Einige dieser Pigmente vermitteln dem Anwender der kosmetischen 
10 Produkte ein stumpfes, trockenes und somit unangenehmes Hautgefuhi. Dies ist 
insbesondere bei Pigmenten auf Basis von Eisen-(m)-hexacyanoferrat-(n), das auch 
als Berliner Blau bezeichnet wird, Oder Chrom-(m)-oxid der Fall. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Farbpigmente insbesondere fur 
15 kosmetische Produkte und andere Produkte, die auf die Haut aufgetragen werden, 
anzugeben, die ein angenehmes Hautgefuhi vermitteln. 

Oberraschenderweise wurde gefunden, daft diese Aufgabe durch eine Beschichtung 
der Farbpigmente mit einem gehdrteten Melamin-Formaldehy-Harz geldst werden 
20 kann. 

Beschichtete Pigmente sind grundsStzlich bekannt. So werden in der EP-A-0 601 
378 mit Melaminharz beschichtete pldttchenfdrmige Glimmerpigmente beschrieben. 
Diese Pigmente werden als Effektpigmente in Metalliclackierungen fQr Automobile 
25 eingesetzt, und die Beschichtung hat die Aufgabe, die Lagerstabilitat der Lacke 
sowie die Oberflacheneigenschaften des resultierenden Lackfilms zu verbessern. 

Aus der DE-A-197 10 619 sind mit Melaminharz beschichtete Festkdrperpartikel 
bekannt, die ImpragnierharzliJsungen fQr die Herstellung von Laminaten zugesetzt 
30 werden, um die Abriebfestigkeit der mit den Laminaten beschichteten Holzwerkstoffe 
zu verbessern. Der Kern der umhullten Festkdrperpartikel besteht aus Quarzen, 
Nitriden, Carbiden. Es handelt sich hierbei nicht um Farbpigmente. 
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Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein beschichtetes nicht-plattchenformiges 
Farbpigment, das dadurch gekennzeichnet ist, daS das Pigment aus einem 
anorganischen oder organischen, amorphen Oder teiikristallinan Material besteht, 
das mit mindestens einer Beschichtung versehen ist, wobei jede Schicht mindestens 
5 ein gehartetes Melamin-Formaldehyd-Harz enthalt oder aus einem solchen besteht. 
Kosmetische Produkte und andere Produkte, die auf die Haut aufgetragen werden, 
vermittein dem Anwender ein angenehmes HautgefUhl, wenn sie ein 
erfindungsgemafces Farbpigment enthalten. 

10 Vorteilhaft handelt es sich bei dem Pigment urn Eisen-(m)-hexacyanoferrat-(n) oder 
Chrom-(m)-6xid. Es k6nnen jedoch auch andere Pigmente in gleicher Weise mit 
einem geharteten Melamin-Formaldehyd-Harz beschichtet werden:' Dies sind 
beispielhaft Trtan-(IV)-oxid, Zirkonium-(IV)-oxid, sowie Oxide des Eisens wie 
Magnetit und Hamatit. 



Bei den vemetzten Melamin-Formaldehyd-Harzen kann ein - Teil der 
MelaminmolekQIe auch durch andere vernetzbare MolekOle, wie zum Beispiel 
Phenole, Guanamine oder Harnstoff ersetzt sein. Die Melamin-Formaldehyd-Harze 
kdnnen unveretherte oder veretherte Melamin-Formaldehydaddukte, zum Beispiel 

20 Alkoxymethylol-Melamine mit Ci-C6-Alkoxygruppen, wie Methoxy- oder n-Butoxy- 
Gruppen, und Prekondensate sein. Beispielhaft kann als unverethertes Harz Madurit 
MW 909 oder als verethertes Harz Madurit SMW 818 (beides Produkte der Firma 
Solutia, Wiesbaden , Deutschland) genannt werden. Ein Teil des Melamin- 
Formaldehyd-Harzes kann auch durch andere vernetzende organische Polymere 

25 ersetzt werden. Hierbei eignen sich insbesondere solche, die ebenfalls eine hohe 
Brechzahl besitzen, ganz besonders solche, die eine Brechzahl besitzen, die groBer 
als die des unbeschichteten Pigments ist. 

Durch die Beschichtung des Pigmentes mit Melamin-Formaldehyd ohne 
30 Farbstoffzusatz andert sich, je nach Beschichtungsstarke auch die Eigenfarbe des 
Pigmentes. Mit zunehmender Dicke der Beschichtung verschiebt sich der 
Farbeindruck in Richtung hellere und blassere Farben. Bei den fur das angenehmere 
HautgefUhl notwendigen Beschichtungsstarken ist der Effekt der Aufhellung fQr das 
Auge jedoch kaum erkennbar. 
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Auf farblose Pigmente, wie beispielsweise Titan-(IV)-oxid oder 2irkonium-(IV)-oxid 
trifft die Aufheliung natOrlich nicht zu. 

Im Gegensatz zu plattchenfermigen Pigmenten bildet sich bei der Beschichtung mit 
5 Melamin-Formaldehyd keine durch die Beschichtungsstarke einstellbare 
Interferenzfarbe aus. Dies ist im wesentlichen in der bei nicht-plattchenformigen 
Pigmenten sehr ungleichmaSigen Oberflache begrQndet, die eine gleichma&ige 
Schichtdicke zur Ausbiidung einer Interferenz verhindert. 

10 In die Melamin-Formaldehyd-Harze kfinnen beliebige organische und anorganische 
Farbstoffe sowie auch gegebenenfalls farblose UV-Absorber eingebaut werden. 
Ausschlaggebend for den Einbau in die Polymermatrix ist hierbei nur deren 
LSslichkeit im Medium, in dem die Beschichtungsreaktion durchgefQhrt wird. Selbst 
wasserlosliche Farbstoffe, wie zum Beispiel Eosin, Fluorescein oder Victoria Pure 

15 Blue BO lassen sich in die Polymermatrix einbetten ohne spater auszubluten. Bei 
lipophilen Farbstoffen kann die Beschichtungsreaktion ebenfalls in wassrigem 
Medium durchgefQhrt werden, wenn die dem Durchschnittsfachmann auf dem 
Gebiet gelaufigen LSsungsvermittler zugegeben werden. Beispielhaft fQr einen 
Ldsungsvermittler kann hierbei 1-Methyl-2-pyrrolidon genannt werden. 



Urn Farbnuancen zu erhalten, kann man sich den ublichen Prinzipien additiver 
Farbmischungen bedienen. Hierbei konnen die Farbtdne eingestellt werden, indem 
die Farbstoffe vorab gemischt und gemeinsam in eine Polymerschicht eingebracht 
werden oder indem mehrere Farbstoff-Polymer-Schichten auf das anorganische 
25 Substrat nacheinander aufgebracht werden, sodass sich Schichten unterschiedlicher 
Farbe Qberlagern. 

Auch acidochrome Farbstoffe, das heifct Farbstoffe, deren Farbe vom pH-Wert 
abhangt, konnen im Wesentlichen unter Erhalt von Farbton und Farbumschlagpunkt 
30 in das Melamin-Formaldehyd-Harz eingebaut werden. Exemplarisch konnen hier 
Phenolphthalein, Bromthymolblau, Bromxylolblau und Thymolphthalein genannt 
werden. 
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Neben dem bereits oben genannten Fluorescein lassen sich auch andere 
Fluoreszenz-Farbstoffe, optische Aufheller Oder andere UV-Licht absorbierende 
Farbstoffe in die Polymermatrix einbauen. 

Insbesondere empfiehlt sich der Einbau mehrerer Farbstoffe, von denen mindestens 
ein Farbstoff ein Fluoreszenzfarbstoff ist. Besonders vorteilhaft ist der Einbau von 
mindestens zwei Fluoreszenzfarbstoffen, wobei der zweite Fluoreszenzfarbstoff in 
erheblich geringeren Mengen zugesetzt wird. Hierdurch kOnnen Pigmente erhalten 
werden, deren resultierende Fluoreszenzfarbe deutlich von der Fluoreszenzfarbe der 
Ausgangsstoffe abweicht. Auf diese Weise ist es moglich, eine Vielzahl 
unterschiedlich fluoreszierender Pigmente auf einfache Weise zu synthetisieren. 
Durch Variation der Art des Oder der Fluoreszenzfarbstoffe und Variation des 
zweiten, in erheblich geringeren Mengen zugesetzten Farbstoffs, sowohl hinsichtlich 
des Typs als auch der Kdnzentration, kann eine grofte Bandbreite an 
Fluoreszenzfarben erzeugt werden. HSufig wirken diese Pigmente im sichtbaren 
Licht durch den geringen Anteil an farbbestimmenden Farbstoffen sehr unscheinbar 
und vergleichsweise blaB. Neben den Grundfarben Rot, Grun und Blau kOnnen weit 
Qber hundert verschiedene mit dem Auge deutlich unterscheidbare 
Fluoreszenzfarben realisiert werden. 

Durch Abscheiden einer einen oder mehrere Fluoreszehzfarbstoffe enthaltenden 
Polymerschicht auf einer bereits vorher aufgebrachten Farbstoff enthaltenden 
Polymerschicht lassen sich Brillanz und Leuchtkraft der Pigmente deutlich steigern. 
Daruber hinaus kann ein Ausbleichen der darunter liegenden Schichten durch die 
Absorption des UV-Lichts gehemmt werden. Ein derartiger UV-Schutz kann auch 
durch den Einbau von UV-Absorbem in die Farbstoff enthaltende Polymerschicht 
selbst erreicht werden. . ... 

Als geeignete UV-Absorber kommen prinzipiell alle UV-Filter in Frage. Besonders 
bevorzugt sind solche UV-Filter, deren physiologische Unbedenklichkeit 
nachgewiesen ist. Sowohl fur UV-A- wie auch fur UV-B-Filter gibt es viele aus der 
Fachliteratur bekannte und bewahrte Substanzen. Hierbei sind beispielsweise 
Benzylidenkampferderivate, wie 3-(4«-Methylbenzyliden)-dl-kampfer, 3-Benzyliden- 
kampfer, Polymere des N-{(2 und 4)-[(2-oxobom-3-yliden)methyl]benzyl}-acrylamid, 
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N.N.N-TrimethyM-Ca-oxobom-a-ylidenmethyOaniliniummethylsulfat oder a-(2- 
Oxoborn-3-yliden)toluol-4-sulfonsaure, Benzoyl- oder Dibenzoylmethane wle zum 
Beispiel 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propan-1,3-dion oder 4- 
Isopropyldibenzoylmethan, 

Benzophenone wie zum Beispiel 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon oder 2- 
Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5-sulfonsaure und deren Natriumsalz, Methoxy- 
zimtsaureester wie beispielsweise Methoxyzimtsaureoctylester, 4-Methoxy- 
zimtsaureisopentylester und dessen Isomerengemisch, Salicylatderivate wie zum 
Beispiel 

2-Ethylhexylsalicylat, 4-lsopropylbenzylsalicylat oder 

3.3.5- Trimethylcyclohexylsalicylat, 

4-Aminobenzoesaure und deren Derivate wie 4-(Dimethylamino)benzoes3ure-2- 
ethylhexylester oder 

ethoxylierter 4-Aminobenzoesaureethylester, sowie weitere Substanzen wie zum 
Beispiel 2-Cyano-3 I 3-diphenylacrylsaure-2-ethylhexylester, 2-Phenylbenzimidazol-5- 
sulfonsaure sowie deren Kalium-, Natrium- und Triethanolaminsalze, 3,3'-(1.4- 
Phenylendimethylen)-bis-(7,7-dimethyl-2-oxobicyclo-[2.2.1]hept-1-ylmethansulfon- 
saure sowie deren Salze und 

2.4.6- Trianilino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxi)-1.3,5-triazin > zu nennen. 

Weitere geeignete organische UV-Filter sind zum Beispiel 

2-(2H-Benzotriazol-2-ylH-methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-tetramethyl-1- 

(trimethylsilyloxy)disiloxanyl)propyl)phenol, 

4,4'-[(6-[4-((1 , 1 -Dimethylethyl)aminocarbonyl)phenylamino]-1 ,3,5-triazin-2,4- 
diyl)diimino]bis(benzoesaure-2-ethylhexylester), a-(Trimethylsilyl)-G>- 
[trimethylsiiyl)oxy]poly[oxy(dimethyl [und ca. 6% methyl[2-[p-[2,2- 
bis(ethoxycarbonyl]vinyl3phenoxy]-1-methylenethyl] und ca. 1,5 % methyl[3-[p-[2,2- 
bis(ethoxycarbonyl)vinyl)phenoxy)-propenyl) und 0,1 bis 0,4% 
(methylhydrogenjsilylen]] (n «60) (CAS-Nr. 207 574-74-1), 2,2'-Methylen-bis-(6-(2H- 
benzotriazol-2-yl)-4-(1 ,1 ,3,3-tetramethylbutyl)phenol), 2,2 '-(1 ,4-Phenylen)bis-(1 H- 
benzimidazol-4,6-disulfonsaure, Mononatriumsalz) und 2,4-bis-{[4-(2-Ethyl-hexyloxy)- 
2-hydroxyl]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin. 
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Bevorzugte Verbindungen mit UV-absorbierenden Eigenschaften sind 3-(4'- 
Methylbenzyliden)-dl-kampfer, 1 -(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propan-1 ,3- 
dion, 4-lsopropyidibenzoylmethan, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 
Methoxyzimtsaureoctylester, 3,3,5-Trimethyl-cycIohexylsalicylat, 4- 
5 (Dimethylamino)benzoesa.ure-2-ethylhexylester, 2-Cyano-3,3-diphenylacryIsaure-2- 
ethylhexylester, 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsaure sowie deren Kalium-, Natrium- 
und Triethanolaminsalze. 

Durch Kombination von mehreren UV-Filtern kann die Schutzwirkung gegen 
10 schadliche Einwirkungen der UV-Strahlung optimiert werden. 

Die beschichteten Farbpigmente lassen sich durch Abscheiden vernetzender 
Melamin-Formaldehyd-Harze auf den suspendierten Pigmenten und 
anschlieSendem Ausharten, das heiftt Vernetzen der Melamin-Formaldehyd-Harze 
15 herstellen. 



Das erfindungsgema&e Verfahren zur Herstellung eines einfach oder mehrfach 
beschichteten Farbpigments, umfasst bei einer Einfachbeschichtung 
einen ersten Schritt bei welchem ein Farbpigment in basischem wassrigem Milieu, 
20 enthaltend Meiamin und Formaldehyd und/oder Methylolmelamin, welches 
gegebenenfalls alkbxyliert sein kann, suspendiert wird und 

einen zweiten Schritt in welchem durch Senkung des pH-Werts in den sauren 
Bereich eine Vernetzung der organischen Bestandteile herbeigefuhrt wird 
und bei einer Mehrfachbeschichtung 
25 der erste und zweite Schritt mit dem Produkt des vorangegangenen 
Beschichtungsvorgangs wiederholt wird. 

Es hat sich herausgestellt, dass es besonders vorteilhaft ist, die pH-Wert-Senkung 
im zweiten Verfahrensschritt durch Zugabe von Wasserstoffperoxid zu bewirken, 
30 indem uberschQssiger oder nicht umgesetzter Formaldehyd aus dem ersten 
Verfahrensschritt zu Ameisensaure oxidiert wird. Da Formaldehyd in kosmetischen 
Anwendungen problematisch ist, kann somit ein Pigment zur VerfQgung gestellt 
werden, welches frei von freien FormaldehydmolekOlen und somit kosmetisch 
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unbedenklich ist. Dies funktioniert auch mit Methylolmelaminen, da diese meist noch 
ausreichende Mengen an freiem Formaldehyd enthalten. 

Im erfindungsgemaBen Verfahren kann ein Tail des Melamins durch andere 
vernetzende MolekQIe aus der Gruppe bestehend aus „Guanamfnen, Phenolen und 
Hamstoffen" und/oder ein Teil des Methylolmelamins durch entsprechende 
Guanamin-, Phenol- oder Harnstoffanaloga ersetzt werden. 

Vor Einsetzen oder wahrend der Vernetzungsreaktion konnen anorganische oder 
organische Farbstoffe und/oder anorganische oder organische UV-Absorber 
zugesetzt werden. 

Sollten sich die Farbstoffe Oder UV-Absorber im wassrigen Milieu nicht vollstandig 
I6sen, so kann eine vollstandige Losung durch Losungsvermittler herbeigefuhrt 
werden. Dies gilt insbesondere bei der Verwendung von lipophilen Substanzen. 

Die Schichtdicke der Beschichtung lasst sich hierbei durch die Melamin- 
Formaldehyd-Harz-Konzentration steuern. So werden bei hohen Konzentrationen 
grdBere Schichtdicken erhalten als bei niedrigen Konzentrationen. Auch der pH-Wert 
ist ein geeignetes Mittel zur Steuerung der Schichtdicke. Niedrige pH-Werte fQhren 
zu diinneren Beschichtungen. Die DE 1595386 beschreibt darQber hinaus die 
Steuerung von Schichtdicken durch den Zusatz von Schutzkolloiden. 

Bevorzugte Gesamtschichtdicken von einfach oder mehrfach beschichteten 
Substraten betragen vorzugsweise 0,2 nm bis 4 \im. 

Durch Verwendung von QberschOssigem Melamin-Formaldehyd-Harz kdnnen auf der 
auBersten Beschichtung zusatzliche, im Wesentlichen runde Melamin- 
Formaldehydharzpartikel abgeschieden werden, die neben organischen Farbstoffen 
auch UV-Absorber enthalten kdnnen oder ganzlich frei von Farbstoffen oder UV- 
Absorbern sind. 

Je nach ReaktionsfQhrung kdnnen die Anzahl der Kugeln pro Farbpigmentpartikel, 
der Kugeldurchmesser, sowie die Verteilung der Kugeldurchmesser (Dispersitat) 
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gesteuert werden. Insbesondere fflr kosmetische Zwecke ist ein gewisser Anteil an 
Kugeln fQrein verbessertes Hautgefuhl vorteilhafl. 

Ein zu hoher Anteil an Kugeln reduziert jedoch die Briltanz und das Erscheinungsbild 
des Pigments. Bei ausreichendem Anteil an Farbstoff weisen die zusatzlichen 
Kugeln eine zu den Farbpigmenten passende Farbung auf. 

Die unter dem Gesichtpunkt der Wirtschaftlichkeit relevante Raum-Zeit-Ausbeute 
kann durch Zusatz von Polymeren mit stark sauren Gruppen deutlich gesteigert 
werden, wie dies zum Beispiel in EP 0415273 beschrieben ist. 

Fur bestimmte Anwendungen kann es vorteilhafl sein in das Kondensationsprodukt 
der auSersten Schicht des Polymers auch andere funktionelle Gruppen als die 
genannten stark sauren Gruppen einzubauen, urn diese zum Beispiel hinsichtlich 
ihrer Bindemittelkompatibilitat und des Dispersionsverhaltens zu verbessern. Auch 
ein nachtragliches Versehen der auBersten Schicht des vemetzten organischen 
Polymers mit funktionellen Gruppen durch nachtragliches Zurreaktionbringen der 
Melamin-Formaldehyd-Harze ist moglich. Die DD 224 602 beschreibt verschiedene 
Moglichkeiten der Funktionalisierung von Harzen. 

Funktionelle Gruppen im Sinne dieser Erfindung kOnneri beliebige hydrophile oder 
hydrophobe, saure oder basische Gruppen sein, so fallen hierunter z. B. auch rein 
hydrophobe weitgehend inerte Gruppen wie z. B. Alcylgruppen. 

Nach einem der in DD 224 602 beschriebenen Verfahren erfolgt der Einbau 
funktioneller Gruppen in die Oberflache der Polymerteilchen, in dem die 
Polykondensationsreaktion des Melamin-Formaldehyd-Harzes in Gegenwart von 
aminofunktionellen Verbindungen erfolgt, wobei die aminofunktionellen 
Verbindungen neben der Aminogruppe weitere funktionelle Gruppen tragen. Die 
aminofunktionellen Verbindungen werden in Mengen von vorzugsweise 2 bis 20 
Molprozent bezogen auf die eingesetzte Menge des Methylolmelamins zugegeben 
und Ober die Aminofunktion in das Melamin-Formaldehyd-Netzwerk eingebaut. So 
lassen sich z. B. beim Einsatz von Aminos§uren Carboxylgruppen oder im Falle der 
Sulfobetaine oder Aminophosphonsauren Sulfo- bzw. Phosphonsauregruppierungen 
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in die OberflSche der Teilchen einbauen. Derartige -COOH, -S0 3 H bzw. -P0 2 H- 
Gruppen konnen wiederum mit anderen Verbindungen umgesetzt werden. 
Beispielsweise kdnnen die Sauregruppierungen durch Umsetzung mit Tionylchlorid 
in entsprechende Saurechloride uberfuhrt werden, die beispielsweise wiederum mit 
Alkoholen oder Aminen umsetzbar sind, wobei die korrespondierenden Ester bzw. 
Amide entstehen. Dieses Verfahren der Oberflachenmod'rfizierung ist durch seine 
Einfachheit gekennzeichnet, da in einem nur leicht modifizierten 
Kondensationsprozess unm'rttelbar eine Funktionalisierung der Melamin- 
Formaldehyd-Harz-Oberfiache erfolgt. Nachteilig kann sich jedoch auswirken, dass 
durch den Kondensationsprozess die entsprechenden Funktionalitaten auch im 
Polymervolumen eingebaut werden und damit die Haftung zu den darunter liegenden 
Schichten oder im Falle eines einschichtigen Aufbaus die Haftung zum Substrat 
vermindert werden kann. Andererseits kann jedoch auch bei einer entsprechenden 
Auswahl fur bestimmte Systeme die Haftung zu den darunter liegenden Schichten 
bzw. zum Substrat erhoht werden, wenn durch das Oberflachenmodifizierungsagens 
Gruppen eingebracht werden, die sowohl die Vertraglichkeit zum 
Umgebungsmedium verbessern als auch eine Haftung an die darunter liegenden 
Schichten bzw. das Substrat vermitteln. Bei diesem Verfahren werden jedoch durch 
den Einbau in das Melamin-F.ormaldehyd-Netzwerk relativ groBe Mengen des 
oberflachenfunktionalisierenden Agens benotigt. Auch lassen sich komplexere 
chemische Funktionalitaten durch einen einfachen Einbau wShrend der 
Polykondensation nur schwer erhalten. 

Ein anderes Verfahren zur Oberflachenfunktionalisierung geht daher von einer fertig 
polykondensierten Melamin-Formaldehyd-Oberflache aus, welche freie, nicht 
vemetzte Methylolamin- (NH-CH 2 OH-) oder Amino-Gruppen aufweist. Diese 
Gruppen konnen beispielsweise mit Carbonsaurechloriden in einfacher Weise 
umgesetzt werden. So kann z. B. beim Einsatz langkettiger Carbonsaurechloride 
eine Hydrophobisierung des Pigments erreicht werden. Mit perfluorierten 
Saurechloriden wie z. B. Per-Fluoroctansaure konnen sowohl hydrophobe als auch 
lipophobe Oberflachen erhalten werden. Durch den Einsatz komplexer 
Saurechloride, welche z. B. stark UV-Licht absorbierende Gruppen enthalten 
konnen, kann die Melamin-Formaldehyd-Oberflache auch weitergehende 
Funktionalitaten, z. B. einen UV-Schutz enthalten. 
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Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den UnteransprOchen. 
Die vorliegende Erfindung soil anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht werden. 
Beispiel: 

In einem 100 ml Erlenmeyerkolben wurden 0,631 g 2,4,6-Triamino-2,4,6-Triazin 
(=Melamin) in 50 ml deionisiertem Wasser und 0,5 ml Tetramethylammonium- 
hydroxid-LOsung 2,5 %ig bei 70 °C unter RQhren gelOst und mit 0,22 ml 
Formaldehyd-Ldsung 37 %ig versetzt. Die Ware Ldsung wurde 15 Minuten gerQhrt, 
urn die Bildung des Methylolmelamin zu gewahrleisten. AnschlieSend wurden 2 g 
Berliner Blau zu der Ldsung gegeben. Unmittelbar danach wurde die nun blaue 
Suspension zur Einleitung des Beschichtungsvorganges (Polykondensation) mit 0,3 
ml H 2 0 2 30 %ig versetzt. Das gebildete Pigment wurde mittels Zentrifuge mit Wasser 
und Aceton gewaschen, getrocknet und beurteilt 

Im Vergleich zum unbehandelten Berliner Blau zeigt das mit Melamin beschichtete 
Material ein deutlich angenehmeres, ..fettig-cremiges" HautgefQhl. 
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Patentansprtlche: 

1. Beschichtetes, nicht-piattchenf6rmiges Farbpigment, dadurch gekennzeichnet, daS 
5 das Pigment aus einem anorganischen Oder organisehen, amorphen oder 
teilkristallinen Material besteht, das mit mindestens einer Beschichtung versehen ist, 
wobei jede Schicht mindestens ein gehartetes Melamin-Formaldehyd-Harz enthalt 
Oder aus einem solchen besteht 

10 2. Farbpigment nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dalJ es aus Eisen-fffl)- 
hexacyanoferrat-(II) oder Chrom-(in)-oxid besteht 

3. Farbpigment nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daS das gehartete 
Melamin-Formaldehyd-Harz einen oder mehrere anorganische oder organische 

15 Farbstoffe und/oder einen oder mehrere anorganische oder organische UV- 
Absorber enthalt, wobei die Farbstoffe im Medium, in welchem das Pigment 
beschichtetwird, Kislich sind. 

4. Farbpigment gem§R Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der oder die 
20 Farbstoffe in einer oder mehreren, inneren, Melamin-Formaldehyd-Harz 

enthaltenden Schichten, enthalteri sind und der oder die UV-Absorber in einer 
oder mehreren auSeren, Melamin-Formaldehyd-Harz enthaltenden Schichten, 
enthalten sind. 

25 5. Farbpigment gemaR einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf der au&ersten Beschichtung zusatzlich, im 
Wesentlichen runde gehartete Melamin-Formaldehydharzpartikel aufgebracht 
sind, die einen oder mehrere Farbstoffe und/oder einen oder mehrere UV- 
Absorber enthalten oder aber frei von Farbstoffen und/oder UV-Absorbern sind. 

30 

6. Farbpigment gemafJ einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass das gehartete Melamin-Formaldehyd-Harz der auBersten 
Schicht mit funktionellen Gruppen modifiziert ist. 
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7. Farbpigment gemaR Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die funktionellen 
Gruppen, welche die auBerste Schicht modifizieren Ober eine aminofunktionelle 
Verbindung, die neben der Aminogruppe eine oder mehrere weitere funktionelle 
Gruppen aufweist, eingefQhrt wird, in dem diese aminofunktionelle Verbindung an 
der Polykondensationsreaktion zwischen Melamin und Formaldehyd teilnimmt und 
Ober die Aminofunktion in das Melamin-Formaldehyd-Netzwerk eingebaut wird 
und wobei die somit an die Oberflache gebrachten funktionellen Gruppen 
gegebenenfalls weiter modifiziert werden. 

8. Farbpigment gemaU Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das gehartete 
Melamin-Formaldehyd-Harz der au&ersten Schicht Ober die in diesem 
vorhandenen Methylolamin- oder Amlnogruppen mit gegenOber Hydroxy- 
und/oder Aminogruppen reaktiven Verbindungen unter Funktionalisierung der 
Oberflache modifiziert ist. 

9. Farbpigment gemaB einem oder mehreren der Anspruche 3 bis 8, wobei als 
Farbstoffe mindestens ein Fluoreszenzfarbstoff und ein weiterer gegebenenfalls 
fluoreszierender Farbstoff im Melamin-Formaldehyd-Harz enthalten ist, wobei der 
weitere Farbstoff in einer Menge enthalten ist, die dem Pigment bei alleinigem 
Einsatz dieses Farbstoffs im wesentlichen keine Farbe oder Fluoreszenz verleiht. 

10-Verfahren zur Herstellung eines einfach oder mehrfach beschichteten nicht- 
plattchenfarmigen Farbpigment, dadurch gekennzeichnet, dass 
bei einer Einfachbeschichtung 

in einem ersten Schritt ein Farbpigment in basischem wassrigem Milieu enthaltend 
Melamin und Formaldehyd und/oder Methylolmelamin, welches gegebenenfalls 
alkoxyliert sein kann, suspendiert wird und 

in einem zweiten Schritt durch Senkung des pH-Werts in den sauren Bereich eine 
Vemetzung der organischen Bestandteile herbeigefDhrt wird 
und bei einer Mehrfachbeschichtung 

die Schritte eins und zwei mit dem Produkt der vorangegangenen 
Beschichtungsreaktion wiederholt werden. 
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11. Verfahren gemaB Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil des 
Melamins durch andere vernetzende MolekUle aus der Gruppe bestehend aus 
„Guanaminen, Phenolen und Harnstoffen" ersetzt isf und/oder ein Teil des 
Methylolmelamins durch entsprechende Guanamin-, Phenol- oder 
Harnstoffanaloga ersetzt ist. 

12. Verfahren gemaR Anspruch 10 Oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass vor 
Einsetzen oder wahrend der Vernetzung anorganische oder organische Farbstoffe 
und/oder anorganische oder organische UV-Absorber zugesetzt werden. 

13. Verfahren gemaB Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass als Farbstoffe 
mindestens ein Fluoreszenzfarbstoff und ein weiterer gegebenenfalls 
fluoreszierender Farbstoff zugesetzt wird, wobei der weitere Farbstoff in einer 
Menge zugesetzt wird, die dem Pigment bei alleinigem Zusatz dieses. Farbstoffs 
im wesentlichen keine Farbe oder Fluoreszenz verleiht. 

14. Verfahren gemaS einem oder mehreren der AnsprOche 10 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Senkung des pH-Werts in den sauren Bereich durch 
Oxidation von Oberschussigem und/oder nicht umgesetztem und/oder in den 
Methylolmelaminen enthaltenem Formaldehyd mittels Wasserstoffperoxid bewirkt 
wird. 

15. Verfahren gemali einem oder mehreren der AnsprOche 10 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass beim letzten Beschichtungsschritt neben Melamin und 
Formaldehyd und/oder Methylolmelamin eine aminofunktionelle Verbindung, die 
neben der Aminogruppe eine oder mehrere funktionelle Gruppen aufweist, an der 
Polykondensationsreaktion teilnimmt, wobei die aminofunktionelle Verbindung 
Ober die Aminofunktion in das Melamin-Formaldehyd-Netzwerk eingebaut wird 
und wobei die somit an die Oberflache gebrachten funktionellen Gruppen 
gegebenenfalls weiter modifiziert werden. 

16. Verfahren nach einem oder mehreren der AnsprOche 10 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass das gehartete Melamin-Formaldehyd-Harz der aufcersten 
Schicht Ober die an deren Oberflache vorhandenen Methylolamin- oder 
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Aminogruppen mit Verbindungen umgesetzt wird, die eine gegenOber Hydroxy- 
und/oder Aminogruppen reaktive Gruppe, neben einer oder mehreren weiteren 
funktionellen Gruppen, aufweisen. 

17. Verwendung eines oder mehrerer der beschichteten nicht-plattchenf6mnigen 
Farbpigment der AnsprQche 1 bis 9 als Effektpigmente in kosmetischen 
Formulierungen und/oder anderen Produkten, diezurAufbringung auf die Haut 
bestimmt sind. 

18. Zusammensetzungen enthaltend eines oder mehrere der beschichteten 
plattchenfSrmigen Tragermaterialien der AnsprQche 1 bis 9 als Farbpigment. 
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Zusammenfassuna 0 8. 0Jf f 

Beschichtetes, nicht-plattchenformiges Farbpigment, Verfahren zu seiner Herstellung 
5 und seine Verwendung 

Die Erfindung betrifft ein beschichtetes, nicht-plattchenformiges Farbpigment, das 
aus einem anorganischen oder organischen, amorphen oder teilkristallinen Material 
besteht und das mit mindestens einer Beschichtung versehen ist, wobei jede Schicht 
10 mindestens ein gehartetes Melamin-Formaldehyd-Harz enthSIt oder aus einem 
solchen besteht Das Pigment eignet sich besonders gut fOr die Herstellung von 
kosmetischen Produkten. Es verleiht dem Anwender der kosmetischen Produkte ein 
angenehmes HautgefDhl. 



